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BASIC- ABSTRACT: The window has the resistance heating 
element (4) supported by 

the glass (1) . The electric elements are connected to an 
electrical supply by 

connector strips (3) at the edges of the window. 

The electrical resistances lie horizontally in bands 
forming a horizontal grid 

across the window. The resistances are placed on the 
window surface by 

deposition of a metal onto the glass. They are then 
covered by a protective 

coating. The width of the resistances in the preferred 
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visibility region is 

less than at the edges of the window to make them less 
intrusive in the field 
of vision. 

ADVANTAGE - Removes non-aesthetic thickening of glass in 
the preferred vision. 
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VITRAGE AUTOMOBILE A CHAUFFAGE ELECTRIOUE 

L'invention concerne les vitrages automobiles a chauffage electrique du type comportant un support en verre porteur des 
electroconducteurs et de bandes d'amenee de courant. 

La publication FR-A-2509947 decrit un vitrage dans lequel les bandes d'amenee de courant sont recouvertes par une 
couche protectrice electriquement isolante sous laquelle les trongons lateraux des conducteurs sont elargis. 

Un tel vitrage permet la protection des bandes d'amenee de courant et un collage du vitrage sur un encadrement porte par 
un panneau de la carrosserie. 

II est connu de disposer des electroconducteurs sur la surface du vitrage et de pr6voir une zone dans laquelle leur 
resistance est plus faible, dans le but de concentrer le chauffage sur ladite zone et de permettre la vision arriere 
acceptable a I'aide du systeme retroviseur interieur a I'habitacle. 

La publication FR-A-2075R52 decrit un vitrage sur lequel le chauffage electrique est renforce dans le but de creer des 
champs de vision differentiels. 

Lorsque les electroconducteurs sont situes dans le champ de vision, il parait inesthetique qu'une modification d'epaisseur 
soit visible. 

L'invention a pour but de remedier a I'inconvenient precite. 

Selon l'invention les electroconducteurs, respectivement localises dans la zone de champ de vision prSferentiel, sont 
deposes sur un ecran constitue par un email isolant de largeur uniforme sensiblement plus importante que celle desdits 
conducteurs. 

Le vitrage ainsi realise peut-etre equipe de conducteurs aussi peu resistants que possible et les differences de largeur des 
electroconducteurs sont masques par le revetement d'email isolant. 

Sur le vitrage ainsi le reseau d'electroconducteurs peut-etre realise par depot sur I'email isolant d'une pate conductrice. 

Le depot est realise de maniere conventionnelle par un procede serigraphique au moyen d'un ecran dont la structure inclut 
des decoupes pour le depot de bandes resistantes. 

Le vitrage chauffant ainsi obtenu peut egalement de maniere connue etre renforce par une deuxieme couche d'email 
protecteur couvrant les differents elements chauffants. 

D'autres caracteristiques et avantages du vitrage apparaitront a la lecture de la description en reference au dessin annexe 
sur lequel - la figure I est une representation schematique de la face interieure d'un 
vitrage automobile chauffant a champ de vision preferentiel. 

- la figure 2 est une vue a une plus grande echelle d'une partie d'un I'electroconducteur. 

- la figure 3 est une representation schematique de la face exterieure du 
vitrage represents a la figure 1 . 

- la figure 4 est une vue en coupe agrandie d'une partie du vitrage 
represents aux figures 1 et 3. 

On se referera d'abord aux figures 1 et 2 du dessin sur lesquelles la reference 1 designe le vitrage arriere (support de 
verre lamine) d'un vehicule automobile. 

Le vitrage possede une structure de bordure 10 stratifiee constitute par une couche coloree en ceramique 2 et d'une 
couche conductrice. 

Suivant la figure 1 qui represente la face interieure du vitrage tourn§ vers I'habitacle du vehicule, la couche coloree en 
ceramique est formee sur le bord exterieur de la face interieure du vitrage. 
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Des conducteurs omnibus 3 sont formees sur chacun des deux cotes de la couche coloree 2. 
Plusieurs electroconducteurs minces 4 sont formes entre les deux conducteurs omnibus 3. 

Des exemples de realisation de telles couches en c6ramique et de conducteurs font partie de I'etat de la technique tel que 
d6crit dans la publication FR-A-2618387. 

Le vitrage conforme a la figure I possede une zone 1 1 de champ de vision preferentiel. Dans cette zone 1 1 , les 
electroconducteurs 4 possedent une largeur a faible voisine de 0,5 mm et sont avantageusement appliques par un 
procede s6rigraphique a I'ecran et peuvent apres cuisson etre renforces par voie galvanoplastique. 

Pour obtenir le r6sultat recherche on veillera que dans la zone 11 I'electroconducteur tel que 4 possede une resistance de 
0,02 Q a 0,05 2 /cm et une largeur de 0,5 mm. 

Par contre dans la zone de bordure 12 du vitrage et a proximite de la zone 1 1 de champ preferentiel, les 
electroconducteurs 4 possedent une largeur (b) plus forte voisine de 1 ,2 mm et une resistance plus grande de 0,02 il a 
0,07 q /cm. 

Dans le but de masquer les conducteurs 4 entre les zones de bordures 12 opposees, ceux-ci sont disposes sur des 
ecrans constitues par un email non conducteur 1 3 forme sur le support 1 . 

A titre d'exemple.l'email est constitue par une composition de N 60 % de fritte de verre 

15 % de plomb 

10 % de manganese 

3 % de bore 

5 % de titane 

5 % de bismuth 

1 % d'autres elements imprime sur le vitrage a la maniere de la couche ceramique 2. 

Un deuxieme email protecteur 14 recouvre I'ensemble des conducteurs 4 et des conducteurs omnibus 3. 
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Revendications 




REVENDICATIONS 

1) Vitrage automobile a chauffage electrique dans lequel un support en 
verre (1) porte des electroconducteurs (4) repartis dans des zones de 
champs de vision preferentiels (1 1) et qui possedent dans le sens 
horizontal des resistances electriques en fonction desdites zones, 
caracterise par le fait que les electroconducteurs (4) sont disposes sur 
des ecrans constitues par un premier email (13) forme sur le support 
en verre (1). 

2) Vitrage automobile selon la revendication 1 , caracterise par le fait 
que les electroresistances sont constitutes par un depot metallique de 
largeur amoindrie dans la zone de champs de vision preferentiels 

(il) et recouvert par un deuxieme email protecteur (14). 
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